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(54) Nouveau support cbirurgical comprenant un film de polyurethane et un non-tisse, utilisation notamment dans le 
domaine des pansements, et precede da preparation. 



(57) La presente invention conceme un support chirurgical 
extensible dans to us les sens, impermeable aux liquides. carac- 
tense en ce quTI eat consume par un fflm do polyurethane 1 et 
un non-tisse 2 elastiquement etirable dans toutes les direc- 
tions, noye dans I'epaisseur dudit film de poryurethane. les 
fibres du non-tisse ayant chacune une longueur superieure ou 
egale a 6 cm. 

Ce support chirurgical est utile dans le domaine des panse- 
ments. U est prfipart par depot d'une composition liquide 
renfermant du polyurethane sur un support temporaire. intro- 
ducUon in situ du non-tissfe puis sechage. 
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Nouveau support chirurgical comprenant un film de polyurSthane 
et un nonrtissS, utilisation notamment dans Xe domaine des 
pansements et procede de preparation . 

La presente invention concerne en tant que 

5 produit industriel nouveau un support chirurgical comprenant un 
film de polyurethane et un non-tisse. Elle concerne egalement 
1 'utilisation de ce support notamment dans le domaine des 
pansements adhesifs, ainsi que son procede" de preparation. 

On sait que l'on a dejfi prficonisfi dans le 

10 passe" l'utilisation de films de polyurSthane dans le domaine 

chirurgical, ces films etant appliques tels quels pour proteger 
le champ operatoire. Or il se trouve que ces films de 
polyurSthane, qui ont une bonne extensibility dans tous les 
sens, prfisentent de norabreux inconvenients, I savoir : des 

15 difficultes de manipulation liSes a" la faible epaisseur desdits 

films, qui se replient sur eux-memes lorsqu'on les separe de leur 
support teraporaire de protection au moment de l'utilisation. 

On sait €galement que l'on a preconisfc, dans 
le domaine des pansements adhSsifs, l'utilisation de non-tisses 

20 qui sont perraeables a l'eau, aux solvants et aux liquides corporels, 

a savoir : des non-tisses a fibres courtes (longueur des fibres 
infSrieure I 3 cm) qui ne sont pas extensible* , et des non-tissSs 
S fibres longues ou a fibres dites infinies (longueur des fibres 
superieure ou egale a 6 cm) qui sont extensibles dans tous les 

25 sens (comme indique notamment dans le brevet beige No 857 077). 

Or il se trouve que ces non-tisses ne conviennent pas dans un 
grand nombre de cas a cause de leur permSabilite aux liquides. 

Selon 1* invention on prSconise une nouvelle 
solution technique pour disposer d ! un support chirurgical, 

30 extensible dans tous les sens, resistant, impermeable aux liquides 

(tels qua notamment l'eau, les solvants, les liquides corporels) 
et aisement manipulable soit pour la protection des champs 
opSratoires, soit encore pour la realisation de pansements 
adhesifs. 
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Selon 1' invention on preconise done un 
nouveau support chirurgical comprenant un film de polyurSthane 
et un non-tisse, caractgrisS en ce qu'il est constituS par 
un film de polyurethane et un non-tissg glastiquement gtirable 
dans toutes lea directions, noyg dans 1'gpaisseur dudit film de 
P olyurSthane,.les fibres du non-tissg ayant chacune une longueur 

super ieure ou ggale a 6 cm. 

Le non-tissg qui intervient dans le prgsent 
support chirurgical est ealstiquement gtir able dans tous les sens, no- 
tanment longueur .largeur et diagonale.il a avantageusement un 
grammage compris entre 5 g/m2 et 50 g/tf-. et il est constitug 
par des fibres longues ou de prefgrence des fibres dites 
infinies (d'une maniere generale, les fibres du non-tissg ont 
une longueur supgrieure ou ggale a 6 cm) , Le non-tissg peut 
15 etre rgalisg avec des fibres organiques synthgtiques ou mingrales. 

Parmi les fibres synthgtiques qui conviennent 
on peut notamment mentiontier les fibres organiques thermoplas- 
ciques telles que les fibres de polyalkylenes (en particulier 
les fibres de polyethylenes et les fibres de polypropylenes) , 
20 les fibres de polyesters et les fibres de polyaraides. De facon 

avantageuse, le non-tissg selon 1' invention sera preparg par 
voie fondue ft partir des fibres thermoplastiques precitees, par 
exemple. au raoyen d'une installation telle que dgcrite dans le 
brevet francais No 1 364 916. Un tel non-tisse* obtenu par voie 
25 fondue et qui est commungment appelg "Spun-bonded" par l'homme 

de mgtier, prgsente I'avantage de ne pas renfermer un agent 
liant susceptible de diminuer l'extensibilite. 

Parmi les fibres raingrales qui conviennent 
on peut notamment inentionner les fibres de verre. A titre d'exem- 
30 pie, les mats de fibres de verre de 8 g/m* etlO g/m* commercialisgs 

par la Stg DEXTER conviennent parf aiteraent. 

Les films de polyurSthane qui conviennent 
avantageusement selon 1' invention sont ceux qui ont un grammage 
compris entre 15 g/m2 et 80 g/m2 et, de prgfgrence compris 
35 entre 20 g/n»2 et 60 g/m2. 

Pour le stockage et la conservation du 
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support chirurgical selon 1' invention, il est preconise de 
proteger au moins une face du film de polyurethane au moyen 
d'un support temporaire antiadherent. Le support temporaire 
en question peut Stre un support synthetique ou nature! ; par 
exemple il peut etre constitue par une feuille de polyalkylene 
(notamment polyethylene ou polypropylene) gventuellement 
siliconSe, ou une feuille de papier silicone ou enduite de 
polyalkylene. Au moment de I'emploi on enleve la protection 
temporaire. 

Le support chirurgical selon l f invention 
est directement utilisable sur les champs opSratoires, il adhere 
alors notamment a la peau en raison de la difference qui 
existe entre la tension superf icielle dudit support chirurgical 
et celle de la peau. 

Pour l'utilisation du support chirurgical 
dans le domaine des pansements adhesifs on enduit la face libre 
du film de polyurethane, c'est-3-dire celle qui n'est pas liSe 
au support temporaire de protection precitS, avec une masse 
adhesive (avantageusement une masse adhesive hypoallergique ou 
non allergique, notamment une raaase adhesive acrylique), puis 
depose sur au noins une partie de la face libre de ladite masse 
adhgsive un article textile notamment choi si parmi l f ensemble 
constitug par les voile, tulle, gaze et compresse, un moyen 
protecteur temporaire etant ensuite dispose sur 1' ensemble 
constitug par ladite masse adhesive et l'article textile, 
le matSriau resultant etant enfin decoupe aux dimensions requisea 
pour les pansements. 

Le support chirurgical selon l'invention 
est impermeable aux liquides notamment a I'eau, aux solvantset 
aux liquides corporels. II peut Stre nSanmoins permeable aux 
gaz pour assurer un certain confort^en particulier quand il est 
utilise comme support de pansement adhgsif. Dans ce dernier type 
d'utilisation, il est possible de faire appel a une masse adhesive 
permeable aux gaz, D*une maniere gengrale la permeabilite 
aux gaz peut etre obtenue selon une m6thode connue en soi, 
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notamment par microperforation. 

L* introduction du non-tisse dans l'fepaisseur 
du film de polyurethane est effectuee selon une mfitbode connue 
en soi. Le procede que 1'on preconise pour preparer le support 
cbirurgical selon l'invention est caracterise en ce qu'il 
comprend 

I") le depot sur un support temporaire antiadherent, 
par enduction, d'une composition liquide choxsie 
parmi 1 'ensemble constitue par les solutions et 
suspensions de polyurSthane dans un milieu convenable, 
2°) 1' introduction du non-tisse dans la composition 
liquide deposee sur le support temporaire anti- . 
adherent au moyen d'un cylindre susceptible de plonger 
dans ladite composition liquide, et 
3°) le sechage de la masse enduite comprenant in situ 
le non-tisse, puis, si necessaire, l'elimination du 
support temporaire antiadherent d'enduction. 

Au stade 1°). ci-dessus le polyurethane est 
en particulier depose sur le support temporaire soit en solution 
dans un solvant convenable tel que notamment le dircethylformamxde 
(DMF) , le tetrahydrofuraune (THF) et les melanges DMF - mSthyl- 
ethylcetone. soit en emulsion dans de l'eau comprenant au moins 
„n agent tensioactif . notamment le stearate d'un metal alcalin 
tel que le sodium ou le potassium. 

Le cas Schfant, la solution ou 1 'emulsion 
de polyurethane du stade 1*> pent renfenner un colorant ou pigment 
essentiellement en vue d'un aspect esthStique du produit final. 

Avantageusement la concentration du 
polyurethane dans le tdlieu liquide d'enduction est comprise 
entre 20 et 50 g/1. 

L' introduction du non-tissS in situ 
au stade 2') peut etre realisie au moyen d'un cylindre plongeant 
dans la composition liquide qui a Itfi dSposee sur le support 
temporaire et guidant ledit non-tisse, comma represent* dans la 
figure 3 ci-apres. L' introduction du non-tissS in situ peut 
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egalement etre realise* par graviti, le cylindre guidant le 
non-tisse etant alors disposS au voisinage et au-dessus de la 
composition qui a ete enduite, corame reprSsente dans la figure 
unique de la demande de brevet publifce EP-A1-49I77. 

Le sichage du stade 3°) est effectue & une 
temperature permettant 1 'evaporation du aolvant ou l'eau de I'emul- 
sion. L'ensemble des stades I**) a 3°) permet d'obtenir un 
matSriau sec, a savoir un support chirurgical, constitue par un 
film de polyurethane renfennant in situ un non-tisse, extensible 
dans tous les sens (sens machine, sens travers, sens diagonal) 
et ayant avantageusement un grammage compris entre 20 et 130g/m2 
(grammage de 15 a 80 g/m2 pour le film de polyurethane, et 
grammage de 5 a 50 g/m^ pour le non-tisse) et une epaisseur 
comprise entre avantageusement 15 et 120^« Un tel support 
chirurgical a un allongement a" la rupture toujours sup£rieur 
a 60 % dans toutes les directions. 

Si on le souhaite on peut obtenir un grammage 
superieur a 130 g/ra 2 et une epaisseur superieure a 120^ , voire 
superieure a \50/o, mais de tels supports chirurgicaux ne sont pas 
sp€cif iqueraent necessaires dSs lors que les supports ayant un 
grammage de 20 a 130 g/m2 et une epaisseur de 15 a 12^*^ pre sen tent 
une extensibility convenable et notamment superieure a celle de 
la peau des enfants et des adultes. 

0'autres av ant ages et caracteristiques de 
l 1 invention seront mieux' compris a la lecture qui va suivre 
d'exemples de realisation et de la description des dessins annexes. 
Ces exemples et ces dessins qui ne sont pas limitatifs sont donnes 
a titre d' illustration. Dans ces dessins, 

- la figure 1 repr£sente une vue en perspective d ! un support 
chirurgical selon l 1 invention constitue par un film de poly- 
urethane 1 renfermant in situ un non-tisse 2, ce support 
chirurgical comprenant en outre un support temporaire anti- 
adherent 3 (feuille de polyalkylSne ou feuille de papier siliconee) 
qui peut presenter une couche antiadhSrente sur sa face 4 ; 
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- la figure 2 represente une vue en perspective d'un pansement 
adhesif obtenu a partir du support chirurgical selon 
V invention et qui comprend le film 1 dana lequel est noye 
le non-tissS 2, le support temporaire 3 comme indiquS ci-dessus 
et pouvant presenter une couche antiadherente sur sa face 4, 
d'une part, d'une masse adhesive acrylique hypoallergique 5 
dont au tnoins une partie de la face qui n'est pas en contact 
avec le film 1 est munie d'un article textile 6, I'ensemble 
masse adhesive 5 - textile 6 pouvant Stre revStu par un moyen 
protecteur temporaire antiadhSrent (non represents ici), 
notamment deux ailettes de protection enlevables au 
moment de la mise en place du pansement, d' autre part, 

- la figure 3 represente schematiquement une installation permet- 
tant d'obtenir un support chirurgical selon 1' invention, 

- les figures 4 et; 5 illustrent la variation de la resistance a la 
traction RT exprimee en daN/cm (en ordonnees) en fonction de 
l'allongement L exprime en % (en abscisses) pour comparer diffSrents 
supports chirurgicaux selon 1' invention, a des films de poly- 
ur ethane et un non-tisse. 

Selon la figure 3 on depose par enduction 
une emulsion ou suspension de polyurSthane II sur un support 
temporaire antiadherent 3 dont la face 4 est. silicone^ venarit 
d'un cylindre 10. La quantite d' emulsion ou suspension de 
polyurgthane deposSe sur le support temporaire 3 est reglee par 
25 l'ouverture situee entre la lame 17 et le cylindre 16, 

Le non-tisse 2 qui provient du cylindre 12 est introduit dans la 
masse enduite au moyen du cylindre 15 plongeant dans l'emulsion 
ou suspension de polyurethane. Apres passage dans le tunnel de 
sechage 13, on recueille le mater iau represente sur la figure I 
30 au moyen du cylindre 14. 
EXEMPLE 1 

Sur un support temporaire antiadherent 
constitug pax une feuille de polyethylene ayant une face siliconee, 
on depose sur la face non siliconSe, par enduction, une emulsion 
35 aqueuse renferraant 40 parties en poids sec de polyurStbane. 

60 parties en poids d'eau et 0,05 a 0,1 partie en poids sec 
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d' agent tensioactif (stearate de potassium) et ayant un pH de 
8,5. L'enduction est effectuee de telle facon que la quantitS 
d' gmulsion aqueuse dfiposee puisse donner apres sSchage un film de 
polyurfithane ayant un grammage de 25 g/m . 

Immediatement apres enduction on introduit 
in situ (connne illustre par la figure 3) dans la masse, enduite encore 
fluide, un non-tisse de 10 g/m2 constitue par des fibres infinies 
de polypropylene (commercialise sous la denomination de 
"LUTRASIL 5010" par la St6 MITRAVIL) . 

Apres passage dans le tunnel de sSchage 
on obtient un materiau sec selon la figure I, dans lequel le 
support chirurgical constitue par le film de polyurethane et 
le non-tisse in situ a un grange de 35 g/m* et une epaisseur 
d'environ 40/u. Ce support chirurgical n'adhere que tres 
faiblement a la face non silicone du support temporaire et pent 
etre separS du dit support sans difficult et sans etre altere. La 
face silicone permet 1'enroulement sur lui-meme du materiau selon 
la figure 1. 

Les proprietes mecaniques de ce support 
chirurgical sont les suivantes : 

- resistance a la rupture longitudinale 0,7 daN/ca, 

- allongement a la rupture longitudinale 90 %, 

- resistance / la rupture transversale 0,6 daN/cm, 

- allongement a la rupture transversale 80 %. 

La courbe d'extensibilite (resistance a la 
traction en fonction de 1' allongement) du support chirurgical 
de I 'exemple 1 est donnee dans la figure 5 (voir courbe P) . 
EXEKPLES 2 a A 

En procedant comme indique a I'exemple I, 
»is en realisant une enduction donnant un film de polyurethane 
ayant un grammage de 35 g/m*, .50 g/«2 et respectivement 60 g/m , 
on obtient avec le meme non-tisse dudit exemple 1 , des supports 
chirurgicaux ayant un grammage de 45 g/m 2 (exemple 2), 60 g/m* 
(exemple 3) et, respectivement 70 g/m2 (exemple A). 

Les courbes d'extensibilite de ces supports 
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sont donnees dans les figures 4 et 5 (voir les courbes G, D 
et respect ivement H) . 
EXEMPLE 5 

On soumet le support chirurgical de 1'exemple 1 
muni de sa feuille de protection temporaire utilisee pour 
1* enduction au moyen de l 1 emulsion de polyurithane (feuille de 
polyethylene ayant une face siliconSe) a une enduction pour deposer 
une masse adhesive acrylique hypoallergique. Cette enduction peut 
etre realisee sur le meme mStier a enduire qui a etS utilise* pour 
l'obtention du support chirurgical. Le dSpot de la masse adhesive 
est effectue sur la face du support chirurgical non liSe 3 la feuille 
de protection temporaire. AprSs sechage du matSriau resultant, on 
protege la face libre de la masse adhesive par un moyen protecteur 
temporaire, du type comprenant par exemple, deux ailettes de protec- 
tion. On procede ensuite au decoupage aux dimensions dSsirees pour 
les pansements qui peuvent etre conditionnes sous enveloppe aprSs 
Elimination du premier support temporaire. 
EXEMPLE 6 

En procSdant comme iudiquS 2 l f exemple 1 mais 
en remplacant le non-tisse a fibres de polypropylene infinies par 
un mat de fibres de verre de 8 g/cm* dans lequel les fibres de verre 
ont une longueur superieure ou egale a 6 cm, on obtient un support 
chirurgical ayant un allongement a la rupture superieur a 80 
ESSAIS COMPARATIFS I 

On a etudie, pour comparaison, 1' extensibility 
du support chirurgical de I'exemple 3 de 60 g/m 2 cons titui par un 
film de polyurfithane de 50 g/m 2 renfermarit in situ un non-tisse 
(fibres de polypropylene infinies) de 10 g/m2 avec l'extensibilite* 
dudit film de polyurSthane et celle du non-tissS. Les rSsultats 
sont donnes dans la figure 4 ofi les courbes representent la 
variation de la resistance a la traction RT en daN/cm en fonction 
de 1' allongement L en 2, raesurSe sur des echantillons de 2 cm sur 
10 cm. 

La courbe A est celle du non-tisse seul, 
la courbe B celle du film de polyurethane seul, la courbe C represent 
la somme des courbes B et C t et la courbe D est celle du support 
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chirurgical de l'exemple 3. 

La figure 4 montre, de facon surprenante, 
que le support chirurgical selon 1' invention a une resistance 
a la traction superieure a celle du non-tisse, a celle du 
film de polyurethane et a celle qui resulterait de la simple 
addition du non-tisse et du polyurethane, l'allongement a la rupture 
du support chirurgical de l'exemple 3 Stent superieur a 90 55 
ESSAIS COMPARATIFS II 

Des essais comparatifs ont StS effectuSs 
pourapprecier l'extensibilite des supports chirurgicaux des 
exemples t , 2 et A par rapport a un fila de 60 g/m* de polyurethane 
seul. Les resultats donnls dans la figure 5 montrent que les 
produits des exemples 1 (courbe F) , 2 (courbe G) et A (courbe H) 
presentent de meilleures resistances a la traction que ledit film 
de polyurethane seul (courbe E) . 

II ressort des essais comparatifs I et II 
que les supports chirurgicaux selon 1' invention ont un allongeoent 
a la rupture toujours superieur a 60 % et que par suite ils 
conviennent parfaitement pour application sur la peau en suivant les 
mouvements de celle-ci. En effet, ches I'homme 1 ' allongement a la 
rupture de la peau est toujours inferieur a 60 Z,a savoir : 
24 a 48 X chez l'adulte et 37 a 52 2 che« l'enfant. 
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REVENDICATIONS 

, Support chirurgical extensible dans tous 

les sens, impermeable aux liquides et comprenant un film de 
polyurithane et un non-tissS, ledit support Cent caractSrisS 
en ce qu'il est constituS par un film de polyurSthane et un 
non-tisse Slastiquement Stirable dans toutes les directions, 
noyS dans l'epaisseur dudit film de polyurSthane, les fibres du 
non-tissS ayant chacune une longueur supSrieure ou Sgale I 6 cm. 
2> Support chirurgical selon la revendication J 

caractSrisS en ce qu'il a un grammage compris entre 20 et 130 g/m* 
et une Spaisseur comprise entre 15 et 120/V, et en ce qu'il est 
constituS par un film de polyurgthane ayant un grammage de 
15 3 80 g/n.2 qui comprend in situ un non-tissg ayant un grammage 
de 5 a 50 g/m 2 . 

3> Support chirurgical selon l'une quelconque 

des revendications 1 et 2 caractSrisS en ce que le non-tissS 
est constituS par des fibres choisies parmi 1 'ensemble constitug 
par les fibres de polyalkylene , polyester, polyamide et verre. 
4> Support chirurgical selon l'une quelconque 

des revendications 1 et 2, caractSrisS en ca que son allongement 
a la rupture est supSrieur a 60 % dans toutes les directions. 
5< P'rocSdS de prSparation d'un support 

chirurgical selon l'une quelconque des revendications 1 a A, 
caractSrisS en ce qu'il comprend 

l 8 ) le dSp8t sur un support temporaire antiadhSrent, par 

enduction, d'une composition liquide choisie parmi l'en- 
semble constituS par les solutions et suspensions de 
polyurSthane dans un milieu convenahle, 
2') 1' introduction du non-tissS dans la composition liquide 
dSposSe sur le support temporaire antiadhSrent au moyen 
d'un cylindre susceptible de plonger dans ladite composition 
liquide, et 

3") le sSchage de la masse enduite comprenant in situ le non- 
tissS, puis, si nScessaire, 1' elimination du support 
temporaire. antiadhSrent d'enduction. 
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6. - Procede selon la revendication 5, caracterise 
en ce que le milieu convenable d induction est un so Ivan t choisi 
parmil 1 ensemble constitue par le dimethylf ormanide (DMF) , 

le tStrahydrofuranne (THF) et les melanges DMF-methylethylcetone. 

7. Procedt* selon la revendication 5, caracterise 
en ce que la composition liquide d' endue t ion est une suspension 
aqueuse renfertnant le polyurethane et un agent tensioactif . 

.8. Utilisation du support chirurgical selon 

l'une quelconque des revendications 1 a. 4 dans le domaine- des 
pansements, caract€ris€e en ce que ledit support chirurgical 
comporte sur l'une de ses faces une masse adhesive, notarament 
dgposee par enduction, un article textile etant depose sur au 
moins une partie de la face libre de ladite masse adhesive. 
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